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La presente invention conceme les charbons actives et en par- 
ticulier les charbons polyvalents utilisables notamment dans les masques 
individuels et les filtres d'abris collectifs. 

ELle a pour but la realisation de charbons extrSmement actifs 
5 vis-a-vis de l'acide cyanhydrique. 

Pour lutter centre l'acide cyanhydrique on a deja propose d'im- 
pregner les charbons utilises dans les masques habituels ou les filtres 
collectifs par exeraple avec des sels de cuivre tels que le sulfate de 
cuivre. ou le carbonate de cuivre, avec ou sans amnoniaque 
10 Les inventeurs ont reconnu que l f on obtenait des resultats 

bien meilleurs lorsque on arrivait a fixer l'ion cuivre sur le charbon 
totalement a l'etat d'oxyde cuivrique. 

La presente invention consiste, en consequence, dans des char- 
bons impregnes d'oxyde cuivrique. 

1 ^ Elle consiste egalement en un procede special de preparation 

de ces charbons dans lequel les dits charbons sont tout d'abord impregnes 
a froid par du nitrate de cuivre aramoniacal, puis sounds a un traftement 
thermique pour transformer la totalite du nitrate en oxyde cuivrique 
actif, ce traitement comportant de preference un sechage a 100° suivi d»un 

20 chauffage atteignant une temperature d'environ l80° pour realiser la 
decomposition du nitrate. 

II convient de noter que si l»on se bornait a faireagir le 
nitrate de cuivre seul, en solution aqueuse, de meme que le sulfate ou 
le carbonate, les resultats ne seraient pas pleinement satisfaisants. 
25 Les resultats optima ne peuvent Stre assures que si le' nitrate 

de cuivre intervient, conformement a 1* invent ion, sous forme de solution 
aqueuse ammoniacale, celle-ci etant realisee par exemple en dissolvant 
le nitrate dans de l'eau, en precipitant I'oxyde par de 1 ' ammoniaque , et 
en le redissolvant dans un exces calculi de ce dernier reactif . 
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Lots du trait ement thermique consecutif a 1 'impregnation, dont Ies 
modalites sent indiquees plus loin, il- se forme extemporanement du nitrate 
d* ammonium* 

En se dissodant sous 1 'action de la temperature, ce dernier cree 
une phase oxydante qui fait passer le cuivre a 1'etat d'oxyde cuivrique en 
depit de la presence du support-char bon tres reducteur. Or, seul, le nitrate 
de cuivre anmoniacal permet d'atteindre ce resultat, a 1'encontre du sulfate 
ou du carbonate de cuivre preconises precedemment, que ces dernier s reactifs 
soient employes ou non en milieu ammoniacal. 

Voici, a titre non limitatif, un exemple d 'application du procede 
faisant Vobjet de la presente invention : 

1°) on.irapr^gne a froid le charbon avec une solution aqueuse ammo- 
niacale de nitrate de cuivre, par pulverisation, le charbon etant maintenu en 
etat de turbulence. 

Par exemple, 92 g de nitrate de cuivre technique cristallise a 
S H*0, sont dissous dans €0 centimetres cubes en chauffant a 70-80° avec 
agitation. On refroidit, puis on ajoute lentement en agitant une solution 
aqueuse ammoniacale a 22» Baume ; il faut environ 700 centimetres cubes de 
cette solution pour obtenir la redissolution totale de 1'oxyde de cuivre pre- 
cipite. Cette quantite suffit pour impregner 1 kg de charbon devant renfermer 
2 % de cuivre. 

2°) on soumet ensuite le charbon a un trait ement thermique pour 
transformer la totalite du nitrate en exyde cuivrique actif. 
Ce trait ement s'opere en deux temps t 

a) on chauffe a 100° pour eliminer 1'eau et la majeure partie de l'am- 

raoniaque* 

b) puis on eleve progressivement la temperature jusqu'a 180° pour 
realiser la decomposition du nitrate, en veillant a ce que le charbon ne s'en- 
namme pas au contact de 1'air. A 1'echelle industrielle, on peut operer en 
trommel par contact direct du charbon avec des ga 2 de combustion, en reglant 

a la demande la proportion d'air. 
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On pourra apporter, bien entendu, de nombreuses modifications 
au procede decrit sans sortir du domaine de V invention. En particulier 
le mode d* impregnation utilise etant sans restriction compatible avec 
d'autres traitements tels que les impregnations au nitrate a» argent, au 
5 sulfo-cyanure d» ammonium ou a la pyridine, qui tendent a ameliorer l'effi- 
cacite du charbon vis-a-vis d'autres produits que I'acide cyanhydrique, 
on pourra realiser facilement des charbons tres actifs, non seulement vis- 
a-vis de 1'acide cyanhydrique, raais vis-a-vis d'autres produits toxiques. 
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1°) Charbon actif pour l'epuration des atmospheres toxiques, utilisable 
10 en particulier vis-a-vis de 1'acide cyanhydrique, caracterisS par le fait 
qu'il est impregne d 1 oxyde cuivrique ; 

2°) Procede de preparation de ce charbon actif consistent a impregner 
a froid ce charbon avec une solution aqueuse ammoniacale de sulfate de 
cuivre et a eoumettre apres presechage le produit impregne a une tempe- 
15 rature de 1'ordre de 180° pour transformer, en totality le sel de cuivre 
en oxyde cuivrique parti culierement reactif a 1'acide cyanhydrique ; 
5°) Procede de preparation de la solution ammoniacale servant a 1* impre- 
gnation a froid du charbon, consistant a dissoudre le nitrate de cui- 
vre dans de l'eau, a precipiter 1' oxyde par de 1' anuAoniaque et k le 
20 re dissoudre dans un exces calcule de ce dernier reactif. 



